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P^tentanspruclie: 

I. Gemische aus 75 bis 85 Gewichtsprozent der Verbindung der Fonnel I 

OCHj H3CO 

QzN—<^j^:^N=N—CH —CO- 
CO— CH3 

und 25 bis 15 Gewichtsprozent der Verbindung der Formel II 



H3CO 



(I) 




H3CO 



H3CO 



Z Verfahren zur Herstelhmg der Gemiscfae nacfa 
Anspruch !• dadurcfa gekennzeichnet, dafi min 
VS^OfS Mdliquivalente 5-Nltit>'2-ainino-anisol 
imd Cl.15 Moliquivalente 3-Nitro^aimDO-aiiH 
sol diuotieit and auf 2-Acetoacctyl-amiDO-uusol 25 
kiqipcit 

3L Verwenduqg der Gemisdie nacfa Anspruch 1 ab 
PjgmfJiL 



NH 




(II) 



4. Verwendimg der Gcnuscfae nacfa Ansprucfa 1 
zum Firben und Bedrudcen von F^Mer, Kunststof- 
fen, natOriidien und synthe ti sc fa c n Harzen, Kao- 
taduk.'Viskosesekk; ZM nttrsi m bzw. -itfaen^ 
Folyolefinen, Pofjfuretfaanea Polyacrylnttril oder 
Polyglykoltci ep htha latctt aowie zur Herrtdhay ¥oii 
Druckfarben, Lackfaibcn oder Pqpcrsion &auUi idi- 
faibciL 



G^enstand der Erfindung sind Gemisdie aus 75 bis 85 Gewichtsprozent der Verbindung der Fonnd I 

OCH, H3CO 



O2N 




N=N— CH —CO — NH 
I 

CO— CH3 




(1) 



und 25 bis 15 Gewichtsprozent der Verbindung der Fonnd II 

NQ2 



NQ2 H3CO 
H3CO— N=N— CH — CO — NH 



ill) 



CO— CH3 



GegcRstand dcr Erfindung ist wdterhin ctn vortetl- so 
haftcs Verfahren nir Herstelhmg der gcnanntco 
Genuacbc; das daduirch gekennzcidinet ist, daB man 
VS-OBS Moliqmvalente 5-Nitro-2-anunD-anisol und 
(US-OilS Moliquivaleote 3-Nitro^aninio-anisol dia- 
zotiertundauf2-Aoeloaoetylunino-ani9ollaippelL ss 

Gcgenstand dcr Erfindung ist wdterhin die Verwca- 
dung der genanntcn Grausche ab Pkgnmtp msbcs o D dc- 
re zum Firben und Bedncken von Papier, Kunststoffen, 
natOr&ben und synthetischen Harzen, Kautscfauk, 
Viskosesckfe, Cdhdosecstem bzw. -ithem. Polyolefi- eo 
nca FolyurcthaaeQ, Myacryfaiitril oder Polygjykohe- 
rephthahten aowie zur HersteDung von DracUarben, 
LackfarbenodcrDispersionsanstncfafarbcn. 

Die o BudupgiguniBen Gemisdie sind eriiiltilicfa 
durdi intemrves Ver mis c hen der Komponenten im 65 
angegcbcnen MKhungsverfaihnis, vorteOhaft jedocfa 
durdi die sogcnannte Mischkuppiung. Hierzu werdcn 
die vors tc hend genaimten Amme getreont oder 



vorzugswctsc gemeinsam nacfa ab&cfaen Methoden 
cfiazodert und vortetlhaft in Gtgtuwa rt roa nkhtioai- 



Mittdn auf 2-Aoelo- 



BevoTEugt werdcn wr VcHbcsscniQg der Dispcrgicr- 
barkch alkaBlflsBche harzanjfe Pmxhikle iggcsctn, 

Bl KotophoninmhanBe; pcrfjfncre Kolo|ihoniimihanH8» 
Harzsctfc; chcnuacfa niodifiziertc KirfophiwiiiHiduttM^ 
wie Kobphonium-MaldnatliarBe; AlgnOurze und an- 
dere Kohlenwasserrtoffhatze an Syntheseprazesaea 
nut bflberer Siurezahl oder Kombbationen soldier 
Harze untereinander. Diese Harze kOnnen im VerUb- 
rcmprodukt ndt frcien . zur - Salzbckkmg fthigcn 
Gnippen vorfiegen oder teilwcae oder vOOig in Fora 
von Salzen. beiqMdsweise mit ErdalkaBmetallionea Es 
kann audi von VorteQ sein. «fie Kopphmg in Gegcnwart 
eines fdnyertdhen. unkSsficfaea Matcriali durdizuffib- 
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teiu Tintnndfioud oder Tonmineralien sowie auch in 
Gegen^art sehr feinverteUter origanischer Kunststoff- 

materiafieaL 

erfutdtungssemfiBen Gemische zeichnen sich 
durch hohc Farbstflrkc. bohcn Glanz. sehr gutc Lasur 5 
sowie gute rbeotogi^e Eigenschaften aus. Die 
erfiRdungsgeinilfien Gemisdie stellen ein reines grOnsti- 
chiges NonnolgeS) d&r, siitd aber rotstichiger gelb als 
die Xompooente der Forme) L Farbstflrke und Farfoton 
sind dem in der Druddndustrie in grofiem Umfang lo 
eing^etzten Figmentgeft) 12 sehr ^nlich, zeichnen sich 
detngegeaOber jedocfa durch einc deutlich verbessertc 
Lichtechthett sovyce durch hdhere Transparenz, h6heren 
Glanz und bessere FlieBRlhigkeit in Bindemittelsyste- 
men aus. Anatogen Gemiscfiien. die unter Einsatz von ts 
^ttftfwwd- nmhww niiigni und 4<]hlor-2-nitro-anilin als 
DiazokomiKmente erb21hlcch sind, sind die erfindungs- 
gemSflen Gemische durch ihre Qberraschend hohe 
Farbstflrise Obafegen. 

In den Mgecden Bei^Kelen beziehen sich Prozentan- 20 
gaben auf das Gecyicfat, ^enn nichts anderes angegeben 

Beispiei 1 

28j6g5-Nitn>-2-anunt>-ani9olund5g3-Nitra4-am]- 2S 
no-anisol cyevden in einem Gemiscfa von 61,5 g 
aiprozcntiger Safasflure und 21 g Wasser in die 
HydrotAlortde flbergefUhrt und bei O-ICTC mit 343g 
40prozentiger NabiunmitritEdsuQg diazotiert 

43^1 g AcetessigsOure-o-anisidid werden in 600 g 30 
Wasser und 40^7 g 33^tger Natronlauge bei Raumtem- 
peratur gelfist und diese Ldsung mit einer LSsung eines 
aniomscfaen ! K af ^ g£eriiuttas">«^t^^^ das"^3 g"des 
Natnumsahes des I^isodecyl-esters der Sulfobemstdii- 
smiieendinltlkLrauf^^das Aoetessigsiuiv-o-anisx^ 35 
aus der LSsuqg bd 15*'C durch Zugabe von 23,1 g 
Eisessig zu einer fetnen Suspension gef&Ilt und nach 
Erhdhen des pH-Weites tad 6.5 durch kontinuieriiche 
Zugabe der gekiniHbraiPua^ 1 
Stuitde geCa^p^t|^Di^^ ECupphmgsprO' 
dukts vnrd doi^ neufrol gestellt uikJ mit einer LAsung 
von 5j6 g einea poiymeren Kolophoniumharzes in 30 g 
Wasser und 2 g 33%iger Natronlauge versetzt, auf SO*C 
erfaitzt, bei (fi^er Temjperatur mit einer Ldsung von 2 g 
CaksuntchSortd versetzt und die Temperatur 1 Stunde 
bei gehahen. Durch VerdOnnen mit kaltem Wasser 
dann auf 7C^C obgekflhlt und das fertige Pigment 
ahgesaugt, ge^aschen,getrodatet und gemahlen. 

Beispiel 2 

43,1 g Aceteasigsflure-o-anisidid werden wie in 
Beispiel t bea^uieben in Wasser und Natronlauge 
geldst und (£e LSsuqg ncch Zugabe von 2 g ECieselgur 
durch FiltratbD geUSrl Die geklfirte Ldsung wird dann 
mit einer wOfiriigen EmulsGon versetzt. die 3j6 g eines 
Gemiscbes aus einem t^meraldl vom Kp 180-330»C 
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und einem Sah. der Formel 

CH3(CH2)ii>u-SOrNH^HrCOONa 

enthait Darauf wird die ICupplungskomponente bei 
15*C mil 23,1 g Eisessig zu einer feinteiligen Suspension 
ausgcfallt Nach Erhdhen des pH-Wcrtes auf 6,5 wird 
mit einer entsprechend Beispiel 1 hergestellten Diazoni- 
umsalzldsung innerhalb von 1 Stunden gekuppelt Man 
rahrt 1 Stunde bei Raumtemperatur nach. versetzt 
darauf mit einer warmen Ldsung aus 3,5 g EColophonium 
und 31 g eines BColophonium-Maleinatharzes mit einer 
Saurezahl 280-310 in 15 g Wasser und 3,4 g 33%iger 
Natronlauge und heizt in 45 Minuten auf 70*C, rflhrt 30 
Minuten bei dieser Temperatur nach und arbeitet zum 
Pigment auf wie in Beispiel 1 beschrieben. 

Beispiel 3 

43.1 g Acetessigsaure-o-anisidid werden wie in 
Beispiel 2 beschrieben gekuppelt Direkt nach der 
ICupptung gibt man zur Suspension des ECupplungspro* 
dukts 0;9 g H2SO4 in Form verdOnnter SchwefelsSure 
und streut danach 2 g kristallisiertes Bariumchlond ein. 
Darauf wird 1 Stunde nachgerOhrt und welter nach 
Beispiel 2 verf ahren. 

Beispiel 4 

25.2 g 5-Nitro-2-amino-ani$oI und 8,4 g 3-Nitro-4- 
amino-anisol werden wie in Beispiel 1 besduieben 
diazotiert und mit 43,1 g Acetessigsfture-o-anisidid 
gekuppelt und zum fertigen Pigment weiter behandelt 
Das erhahene Pigment ist rotstichiger gelb als das nach 
Beispiel 1 erhaltene. zeichnet skrh aber sonst durch 
Shnlich gute Eigenschaften aus. - - - 

Beispiel 5 

20 g des nach Beispiel 1 erhaltenen Pigmentpulvers 
werden auf einem Dreiwalzenstuhl in 113 g eines 
handelsOblichen Buchdruck/Offsetdnick-Fimis disper- 
„.gicrt:.uiid mit einer Farbauflagc vqn_tAg/ auf 
40 Kiuistdruckpapier kngedhickL 

Druck vonsehr hoher Farfostflrke etwa hn Farbton von 
Pigmentgelb 12 mit hervorragendem Glanz, sehr guter 
Lasur und einer Lichtechthelt die die von Pigmentgelb 
12 deutUch flbertrifft Die erhaltene Druckpaste 
45 zeichnet sidi durch sehr gute FlieBfahigkeit aus. 

Beispiel 6 

Stellt man analog Beispiel 1 aus 33.6 g 5-Nitro-2-ami- 
no-anisoI und 43,1 g Acetessigsfture-o-anisidkl das 
50 Pigment der Xonstitution I und entsprechend mit 33^ g 
3-Nitro-4-aminoanisol und 43,1 g Acetessigsfture-o-ani- 
sidid das Pigment der {Constitution ll-her und mischt die 
beiden IHgmente intensiv im Molverhftltnis 035:0,15. 
indem man die gepulverten Pigmente 16 Stunden auf 
55 einem RoUtisch vermischt, so erh&lt man ein Pigment- 
pulver mit etwa den gleichen Eigenschaften, wie es nach 
Beispiel 1 erhalten wird. 



